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Removing tar oils from impregnated timber and oil wood, comprising mechanically 
comminuting the wood into 10-40 mm chips and extracting it in a press vessel with a gas in 
the supercritical state until the desired residual concn. of tar oil is achieved. 
- USE - The treatment removes organic impregnants from old wood impregnated with tar oils 
and gives wood substrate which can be reused for industrial and building applications. 
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(S) Verfahren zur extraktiven Entfernung von Teerolen aus impragnierten Alt- und Restholzern 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Extra ktion der 
organischen fmpragnierstoffe aus zerkleinerten teerolimpra- 
gnierten Alt- und Restholzern. Das Ziel der Erfindung ist die 
Wiederverwendbarmachung der Holzsubstanz teerolimpra- 
gnierter Alt- und Restholzer fur technische (Industrie, Bau) 
Zwecke. 

ErfindungsgemaS wird die Aufgabe durch die mechanische 
Oder mechanisch/thermische Zerkleinerung des Alt- und 
Restholzes, seine Queflung mit Darnpf oder Wasser und die 
Extraktion der Teerdlbestandteile mit im uberkritischen 
Zustand befindlichen Kohlendioxid oder niederen Kohlen- 
wasserstoffen geldst. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnomman 
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Von ttberkritischem Gas spricht man, wenn sich ein 
Gas in einera geschlossenen System bei einer Tempera- 
tur befindet, die uber seiner kritischen liegt Das Gas 
befindet sich dann in einem uberkritischen Zustand. 

In diesem Zustand hat das Gas Eigenschaften,. die 
weder denen des normalen Gases noch denen der dazu- 
gehdrigen FlQssigkeit entsprechen. Die Dichte ist hoher 
als die des Gases und niedriger ais die der FlQssigkeit 
Die Viskositat liegt naher an der des Gases als an der 
der FlQssigkeit Das Ldseverhalten, z. B. fOr organische 
Stoffe,istv6iligverandert 

Ziel des Verfahrens ist es, organische Imprigmerstof- 
fe aus teerSlbehandelten Alt- und Restholzern zu ent- 
f ernen. Die Holzsubstanz wird durch die Behandlung fiir 
den Wiedereinsatz in Industrie und Baugewerbe nutz- 
bargemacht . 

Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daB die 
Alt- und Restholzfraktion mechanisch auf eine Spintlan- 
ge von 10—40 mm zerkleinert wird. Daran anschlieBend 
erfolgt bei Notwendigkeit eine zusatzliche mechanisch/ 
thermische Behandlung des Holzes. Weiter ist es mdg- 
lich, die Holzsubstanz vor der Weiterbehandlung mit 
Wasser vorzuquellen oder einer Dampfdruckbehand- 25 
lung auszusetzen. m 

Das derart vorbehandelte Alt- und Restholz wird an- 
schlieBend in einem DruckgefaB mit einem Gas unter 
uberkritischen Bedingungen so lange extrahiert, bis un 
Holz die gewiinschte Restkonzentration an Teerolen 
erreichtist . ■ 

Als Extraktionsmittel kann z.B. Kohlendioxid bei 
90° C und 100 bar eingesetzt werden. ErfmdungsgemaB 
sind daruber hinaus der Einsatz von geradkettigen und/ 
oder verzweigtkettigen aliphatischen Kohlenwasser- 
stoffen mit einer Kohlenstoffanzahl zwischen 3 und 5 
vorgesehen. 

Mit dem Extraktionsmittel sind dem Holz weiter 2— 5 
Vol-% Ethanol oder Isopropanol, bezogen auf den Was- 
seranteil des Holzes, zuf Uhrbar. 

In einem zweiten BehandlungsgefaB werden dem Ex- 
traktionsmittel durch eine Druck- oder Temperaturmin- 
derung die Teerolbestandteile entzogen. Das Extrak- 
tionsmittel wird daran anschlieBend wieder in den uber- 
kritischen Bereich gebracht und fur die weitere Extrak- 
tion eingesetzt 
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1. Verfahren zur extraktiven Entfernung von Teer- 
olen aus impr&gnierten Alt- und Restholzern, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Holz mecha.nisch 
auf 10— 40 mm Splintlange zerkleinert und in ei- 
nem DruckgefaB mit einem im uberkritischen Zu- 
stand befindlichen Gas so lange extrahiert wird, bis 
die gewQnschte Restkonzentration an Teerdl er- 
reichtist 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Hob: nach der Zerkleinerung in 
einem bekannten mechanisch/thermischen ProzeB 60 
zusatzlich aufgeschlossen und dann der Extraktion 
ausgesetztwird. s 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB das zerkleinerte bzw. zusatz- 
lich aufgeschlossene Holz durch Zusatz von Was- 65 
ser gequoilen wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das zerkleinerte Holz durch eine 



Dampfdruckbehandlung weiter auf geschiossen und 
gleichzeitig gequoilen wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 1 oder 1 und einem 
oder mehreren der Anspruche 2 bis 4 dadurch ge- 
kennzeichnet, daB als Extraktionsmittel Kohlendi- 
oxid verwendet wird 

6. Verfahren nach Anspruch 1 oder 1 und einem 
oder mehreren der AnsprCiche 2 bis 4 dadurch ge- 
kennzeichnet, daB als Extraktionsmittel ein oder 
mehrere geradkettige und/oder verzweigtkettige 
aliphatische Kohlenwasserstoffe mit einer Kohlen- 
stoffzahl von 3 bis 5 verwendet werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 1 oder 1 und einem 
oder mehreren der AnsprQche 2 bis 6 dadurch ge- 
kennzeichnet, daB dem vorbehandelten Holz mit 
dem Extraktionsmittel 2 bis 5% Ethanol oder Iso- 
propanol, bezogen auf den Wassergehalt des Hol- 
zes, zugefuhrt werden. 

8. Verfahren nach Anspruch I oder 1 und einem 
oder mehreren der Anspruche 2 bis 7 dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Extraktionsmittel in einem 
zweiten Gef aB durch Druckminderung vom Teer61 
befreit und durch anschlieBende Druckerhdhung in 
einer Pumpe erneut in den uberkritischen Zustand 
gebracht und dem Holz wieder zugef flhrt wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Extraktionsmittel bei gleichblei- 
bendem Druck durch Temperaturverschiebung aus 
und in den uberkritischen Zustand gebracht wird. 



